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DE 1 168 588 (Summary) 

DE I 168 588 discloses a process for the production of organophilic oxide 
pigments, hydroxide pigments and chromate pigments. For the production an 
aqueous suspension of the pigment is treated at a temperature between 40 and 70 
°C with an 1 to 4% aqueous solution of an alkali salt of an alkyl, aryl or alkylaryl 
sulfonic acid. Thereafter the pigment is separated from the mixture by adjusting the 
pH value to about 5 and dried at a temperature between 60 and 100°C. 

Suitable starting materials for the process are newly produced oxide pigments such 
as titanium dioxide, iron oxide, chrom oxide green, bauxite red, aluminia etc.. 



DE 542 803 (Summary) 

DE 542 803 describes the use of sulfonic acids of aromatic compounds with a high 
wetting power and the salts thereof as additive during the production or refinement of 
inorganic or organic pigments or coating colourings. The use of the sulfonic acids leads 
to a narrow distribution of the pigments. 

Suitable sulfonic acids are multinuclear aromatic or hydroaromatic sulfonic acids having 
side chains optionally open or closed, such as naphthalene sulfonic acid or other alky, 
aryl or alkylaryl derivates. 
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Zusatz zum Patent 435 397 
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Das Hauptpatent 435 397 betrifft die Ver- 
wendung von Sulfosauren aroma tischer Ver- 
bindungen oder deren Salzen, insbesondere 
solchen von hohem Netzvermogen, wie aro- 
matischen Sulfosauren, welche Seitenketten 
im Molektil enthalten, wobei diese Seiten- 
ketten offen sein konnen oder gescfalossen 
wie bei den durch Cyclohexylgruppen u. dgl. 
substituierten aromatischen Sulfosauren oder 
audi mehrere Molekule miteinander verbinden 
konnen, als Zusatz bei der Behandlung von 
pflanzlichen oder tierischen Werkstoffcn fur 
Zwecke, in denen sie nicht als Seifenersatz 
dienen, sowie Praparate fur genannte Zwecke, 
welche derarrjge Sulfosauren oder deren Salze 
enthalten. 

Es wurde nun gefunden, dafi sich die 
Sulfosauren oder sulfosauren Salze von mehr- 
kernigen aromatischen Verbindungen mit 
hohem Xetzvermogen auch mit Vorteil als 
Zusatz bei der Herstel lung oder Aufarbeitung, 
insbesondere unter Herbeifuhrung eiuer sehr 
fcinen Verteilung von anorganischen oder 
organischen Pigment-, Lack- oder Kupen- 
farbstoffen, fein verteiltem RuB, Schwefel, 
Schwerspat, Blancfixe oder anderen anorgani- 
schen S toff en oder von anderen organischen 
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Stoffen, die nicht tierischen oder pflanzlichen 
Ursprungs sind, soweit sie z. B. in der Farb- 
lack-, Ollack-, Celluloselack-, Papier- und 30 
Lederindustrie, in der Industrie der Kunst- 
harze, Kunstmassen usw. Verwendung finden, 
sowie fur Praparate fur die genannten Zwecke 
verwenden lassen, wobei die Verwendung fur 
die Zwecke des durch Patent 446815 ge- 
schfitzten Verfahrens und fur Zwecke, in 
denen die Sulfosauren oder sulfosauren Salze 
als Seifenersatz dienen oder eine chemische 
Umwandlung erleiden, ausgenommen wird. 
Durch die genannten Zusatze wird ins- 
besondere cine auflerst feine Verteilung des 
betreffenden Materials bewirkt, was z. B. bei 
Pigmentfarbstoffen eine Erhohung der Aus- 
giebigkeit zur Folge hat. 
. Als geeignete Sulfosauren seien beispiels- 
weise genannt mehrkernige aromatische oder 
hydroarbmatische Sulfosauren, welche Seiten- 
ketten im Molekul enthalten, wobei diese 
Seitenketten offen sein konnen oder ge- 
schlossen wie bei den durch Cyclohexyl- 
gruppen u. dgi. substituierten mehrkemigen 
aromatischen Sulfosauren oder auch mehrere 
Molekule miteinander verbinden konnen, wie 
z.B.isopropylierte Naphthal in sulfosauren oder 
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*) Voh firm Patnitsncln r shid ah die Erftnder angegebeu wordeit:. 

Dr. Carl Imnurheiscr in Lehnitc, 
Dr. Bodo Ztchimmer, Dr. Martin Fritsch und Dr. Haims FUischmann in Ludwigshafen a. RJt: 
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andere Alkyl-, Aralkyl- oder. Aryldcrivate 
dieses welche einen oder aucfa raehrere 
gleiche oder verschiedene aliphatische oder 
hydroaromati sche Reste usw. enthalten kdn- 
3 uen, z. B. Butyl- oder Benzyl derivate von 
Naphtha] instilfosauren und anderen mehr- 
kernigen aromatischen oder hydroaromati- 
schen Sulfosauren, Sulfosauren von Form- 
aldenydkondensationsprodukten oder anderen 
10 durch Bracken verbundenen Kohlenwasser- 
stoffen oder Derivaten soldier, Sulfierangs- 
prodokte von Anthracenruckstanden usw., 
ferner Sulfosauren, ' die im Kern Halogen, 
Nitro-, Hydroxyl-, Aminogruppen oder meh- 
15 rere solcher Substituenten tmd daneben, sei 
es im Kern oder im Substituenten oder in 
beiden, einen oder raehrere aliphatische, 
hydroaromatische oder aromatische Reste 
enthalten, wie z. B. Diamylnaphthylamin- 
ao sulfosaure n. dgl. Endiich sind auch solche 
Sulfosauren gut geeignet, die z, B. erhalten 
werden, wenn man Aldehyde mit Sulfogrup- 
pen enthaltenden oder sulfogruppenfrden, 
mehrkernigen aromatischen Kohlenwasser- 
as staff en, die durch Kohlenwasserstoffreste mit 
mmdestcus 2 C-Atomen subsiituicrt sind, kon- 
densiert und, falls Sulfogruppen nicht vor- 
handen sind, diese nachtragUch emruhrt So- 
fern Aldehyde, die Sulfogruppen enthalten, 
30 verwcndet werden, katra man auch von sulf o- 
gruppenfreden aromatischen Kohlenwasser- 
stoffen ausgchen und auf eine nachtragliche 
Sulfierung verzichtcn. An S telle der genann- 
ten Sulfosauren la'ssen sich in alien Fallen 
S3 auch deren Sal re verwenden. 

Beispiel i 

5 Teile Litholechtscharlach R (vgl. G. 

40 Schultz, Farbstofftanellen 1923, Band I, 
Nr. 73) in Pulverform werden mit der Lo- 
sung von 0,25 Teilen des Natrfurasalzes der 
isopropyliertenNaphthalinsulfosaure in 5 Tei- 
len Wasser angeteigt, worauf dieser konzen- 

« trierte Farbteig mit 100 Teilen Schwerspat 
au8gemahlen ward. Der so erhaltene Farb- 
lack zeichnet sich durch groSe Ausgiebigkeit 
aus. Statt des Natriumsalzes der isopropy- 
lierten Naphthalinsulfos&ure kann man auch 

so das einer anderen alkylierten, z. B. butylier- 
ten Sulfosaure verwenden. 

Beispiel 2 

S5 15 Gewicbtsteile 0-Naphthol werden in 
500 Volum teilen Wasser cater Zosatz von 
13 Gewichtsteilen Natronlauge von 40 0 Be 
und 10 Gewichtsteilen calcinierter Soda ztrr 
Losung gebracht Dieser Los ting fugt man 

60 10 Gewichtsteile des Natriumsalzes der iso- 
propylierten Naphthalinsulfosaure, in 50 Vo- 



mmteilen Wasser gelost, zu und Iafit hierauf 
eine Losung der in ublicher Weise aus 
13,8 Gewichtsteilen Paranitranilin erhaltenen 
Diazoverbindung einlaufen. Der Farbstoff 63 
scheidet sich in sehr f einer Verteilung aus, 
wie sie in gleicher Feinheit ohne Zusatz des 
genannten Natrium sal zes oder bei Vcrwen- 
dung einer entsprechenden Menge Turkiseh- 
rotols nicht erzielt werden kann. Statt des 70 
Natriumsalzes der isopropylierten Naphtha- 
linsulfosaure kann man auch das einer ande- 
ren alkylierten, z. B. butylierten Sulfosaure 
verwenden. 

7S 

Beispiel 3 

30 Gewichtsteile des in ublicher Weise aus 
diazotiertem 3,4-Dinitranilin und /f-Naphthol 
erhaltenen orangeroten Pigmemtfarbstoffs 
werden mit 3,3 Gewichtsteilen des Natrium- 80 
sal zes der isopropylierten Naphthalinsulfo- 
saure und 5 Gewichtsteilen 50%igem rizinus- 
olsulfosaurem Natrium innigst vermahlen; 
der erhaltene Pigmentfarbstoff ist ganz 
wesentlich ausgiebiger als die unbehandelte 85 
Ware; die Nuance des Farbstoffs verschiebt 

lafit sich das Natriumsalz der isopropylierten 
Naphthalinsulfosaare durch das Salz einer 
anderen der obengenannten Sulfosauren er- 90 
setzen. 

An S telle der obengenannten Pulverware 
kann man auch eine entsprechende Menge 
Teigware zusammen mit den dispergierend 
wirkenden Mitteln eintrocknen und durch 93 
nachfolgendes Mahlen den ausgiebigeniPulver- 
farbstoff erhalten. 

Man kann aber auch so verfahren, dafi man 
den TeigfarbstoflE in Gegenwart der disper- 
gierend wirkenden Mittel einer Behandlung 100 
auf Schleudennuhlen oder ahnlich wirkenden 
Vorrichtungen aussetzt, wodurch ebenfalls 
eine ganz betrachtliche Erhohung der Farb- 
rke erzielt wird. 

105 

Patentanspbuch: 

Weiterbildung des Verf aureus des Pa- 
tents 435397, gekennzeichnet durch die 110 
Verwendung von Sulfosauren oder sulfo- 
sauren Salzen von mehrkernigen aroma- 
tischen Verbindungen mit hohem Netz- 
vermogen als Zusatz bei der Herstellung 
oder Aurarbeitung, insbesondere unter 115 
Herbeituhrung einer sehr f einen Vertei- 
lung von anorganischen oder organischen 
Pigment-, Lack- oder Kupenfarbstoffen, 
fein verteiltem RuB, Schwefel, Schwer- 
spat, Blancfixe oder anderen anorganischen iao 
Stoffen oder von organischen Staff en, die 
nicht tierischen oder pflaazlicben Ur- 
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sprungs sind — sowrit sie z. B. in der 
Farblack-, OUack-, Celluloselack-, Papier- 
tind Lederindustric, in der Indastrie der 
Kunstharze, Kunstmassen usvr. Verwen- 
5 dung finden — , wobei die Verwendung 
der Sulfosauren und sulfosauren Salze 
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fur die Zwecke des durch Patent 446815 
geschutzten Verfahrens und fur Zwecke, 
in denen sie als Seifenersatz dienen oder 
eine chemische Umwandlung erleiden, 10 
ausgenommen wird, sowie Praparate fur 
genannte Zwecke. 
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